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Gcgenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur 
Herstellung von Folien. 

Die iibliche Darstellung von Kunststoffolien erfolgt 
durch Extrudieren bzw. Ausfallen und Streckea von 
Polymerisat bzw. Polymerlosung. Im Verfahren der 
sogenannten Blockpolymerisation erhalt man Polymeri- 
sate mit besonders glatter, geschlossener Oberflache. 

Es ist bekannt, dass die Acryl- bzw. Methacryl- 
esterpolymerisate je nach ihrer chemischen Zusammen- 
setzung harte, elastische bis plastische Korper darstel- 
len. Es ist weiter bekannt, dass durch sogenannte in- 
nere Weichmacher, d. h. Co polymerisation x von 
Methylmethacrylat mit niederen Alkylacrylaten 
(C.-C,,) die Elastizitat der Polymeren gesteigert wer- 
den kann. Die Elastizitat der solcherart erhaltenen 
Produkte befriedigt fur formstabile Korper von einer 
Dicke von ca. 0,5 mm und mehr, ist jedoch fur die 
Herstellung von Folien, die einer wesentlich hoheren 
elastischen Beanspruchung genugen sollen, nicht aus- 
reichend. 

Es ist weiterhin bekannt, dass die Polymerisation 
von Methylmethacrylat und seinen Horaologen, z. B., 
Acrylsaurealkylester in Gegenwart von Phosphorsaure- 
anhydrid und Alkoholen zu flammfesten Folien fiihrt. 
Dabei ubernimmt das Kondensationsprodukt aus Phos- 
phorsaureanhydrid und Alkohol die Funktion eines 
ausseren Weichmachers, der an der Polymerisation 
nicht teilnimmt. 

Weiterhin weiss man, dass durch Flachen- oder 
Raumvernetzung mittels di- oder polyfunktioneller 
vinylischer Monomerer die Quell- und Loslichkett die- 
ser Produkte in gewunschter Weise verringert werden, 
bei gleichzeitiger Steigerung der Warmestandfestigkeit 
und Harte dieser Polymerisate. 

Fur Zwecke der Lack-, Textil-, Leder- und Papter- 
industrie stellt man Acryl-Copolymerisate aus Acryl- 
bzw. Methacrylsaurederivaten mit jeweils verschiede- 
nen funktionellen Gruppen der einzelnen Komponen- 
tcn her. Ferner kennt man Mono- und Diacrylate bzw. 
-methacrylate von Polyalkylenglykolen und alkylenoxy- 
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lierten Produkten bzw. Mischester, die weichelastische 
bis hartelastische Korper darstellen. 

Diese Nachteile der oben beschriebenen Copolyme- 
risate konnen behoben werden, wenn man erfindungs- 
* gemass A) Alkylmethacrylate mit 1 bis 4 C-Atomen in 
der Alkylgruppe mit B) Acrylsaureestern, die nicht 
Ester der nachfolgend unter C) definierten Art sind, 
und mit C) Estern, die die Gruppierung: 



CHj=C-C-0-(-Alkylen-0+ x 

in der 

-fAlkylen— O-K 

eine Polyalkylenoxydkette darstellt, aufweisen, radika- 
lisch polymerisiert unter Bildung von Folien zwischen 
w zwei formgebenden Flachen, wobei die Gesamtheit der 
Monomeren A), B) und C) sich wie folgt zusammen- 
setzt: 

A) 50-90 Gewichtsprozent 

ts 

B) 5-40 Gewichtsprozent 

C) 5-45 GewichtspTozent 

so Es zeigt sich, dass es mdglich ist, Terpolymerisate 
aus Methylmethacrylat, Alkylacrylat und Polyoxyalky- 
lenglykoldi- (meth) acrylaten herzustellen. Anstelle der 
Polyathylcnglykol- di (meth) acrylate konnen in glei- 
cher Weise PolyathylenglykoI-(meth)acrylatpropionat, 

as -butyrat-, -stearat, oder bis-(rneth)acrylpolyathylen-gly- 
kol- maleinat, -phthalat. -terephthalat- ? fumarat, -itha- 
conat oder entsprechende Ester von Polyethoxylie- 
rungsprodukten, z. B. Alkylphenolen eingesetzt wer- 
den. 

40 Vorteilhaft verwendet man die Mischester ungesat- 
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tigter und gesattigter aliphatischer Mono- und/oder 
Dicarbonsaurcn. 

Die Polymerisation geschieht in der ublichen Weise 
zwischen zwei formgebenden Korpern, insbesondere 
Glasscheiben oder inerten Folien aus Metall oder 
Kunststoff mit den bekannten radikalischen Katalysa- 
toren, gegebenenfalls auch Beschleunigern bzw. Akti- 
vatoren mit oder ohne Warmezufuhr. Die fertigen 
Polymerisate lassen sich ieicht vom Tragermaterial ab- 
losen, besonders bei Verwendung von (Meth)acrylaten 
der athoxylierten Alkylphenole. 

Die solcherart hergestellten Acrylpolmerisatfolien 
zeigen je nach der den geforderten Eigenschaften ent- 
sprechenden Zusammensetzung gute Festigkeitswerte 
hinsichtlich Reissfestigkeit, Berstdruck, Wolbhohe, 
Dehnung, Transparenz, usw. Nachstehend wird die Er- 
findung anhand einiger Beispiele noch naher erlautert. 



Beispiel 1 

69,7 Gew.-Teile Methylmethacrylat, 10 Gew.-Teile 
Butylacrylat werden mit 0,03 Gew.-Teilen Azobiisobuty- 
ronitril zu einem Sirupp vorpolymerisiert. Nach Ab- 
kiihlung erfolgt die Zugabe von 20 Gew.-Teilen Di- 
methacrylat des Polyathylenglykol-600 and 0,3 Gew.- 
Teilen Vernetzer (Triathylenglykoldimethacrylat) und 
der Polymerisationskatalysatoren, 2 Gew.-Teile tertia- 
res Butylpermaleinat (Paste-50 % Weichmacher), 
1.6 Gew.-Teile Laurylmercaptan, 1 Gew.-Teil Aktiva- 
torlosung (60% Athylalkohol, 40% Benzalkon B/50 
und 0,217% CuCl,). Dieses Gemisch wird nach Eva- 
kuieren der Luft auf eine plane Folien unterlage gegos- 
sen, mit einer zweiten Folie abgedeckt und nach Ein- 
stellung der Dicke durch Auswalzen und mit Unterstiit- 
zung durch IR-Bestrahlung polymerisiert. Man erhalt 
eine knickelastische, zahe, farblose Folie. 



Beispiel 2 

57,5 Gew.-Teile Methylmethacrylat, 20 Gew.-Teile 
Butylacrylat, 20 Gew.-Teile Methacrylat-Propionat des 
Polyathylenglykol-600 und 2 Gew.-Teile Methacrylat 
eines athoxylierten Nonylphenols werden mit 
0,03 Gew.-Teilen Azobiisobutyronitril zu einem Sirup 
vorpolymerisiert. Nach Abkuhlung erfolgt die Zugabe 
von 0,5 Gew.-Teilen Vernetzer (Triathylenglykoldi- 
methacrylat) und der Polymerisationskatalysatoren, 
0,5 Gew.-Teile Butylpermaleinat und 0,5 Gew.-Teile 
Zinkaktivator (1 Mol ZnO und 2 Gew.-Teile Thiogly- 
kolsaure-2-athylhexylester vorsichtig unter Riihren er- 
warmen bis klare Schmelze). Das mittels Vakuum ent- 
liiftete Gemisch wird zwischen Folien ausgewalzt und 
bei 55° C ausgehartet. 

Man erhalt eine hochelastische, farblose Folie mit 
hoher Wasserdampfdurchlassigkeit und Wasserauf- 
nahme. 



PATENTANSPRUCH 
Verfahren zur Herstellung von Polymerisatfolien, 
dadurch gekennzeichnet, dass man A) Alkylmethacrv- 
late mit 1 bis 4 C-Atomen in der Alkvlgruppe mit B) 
Acrylsaureestem, die nicht Ester der nachfolgend unter 
C) definierten Art sind, und mit C) Estem, die die 
Gruppierung: 



CHt= 



in der 
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— 0-(-Alkylen— 0* x 



-fAlkylen— Q-)- x 



erne Polyalkylenoxydkette darstellt, aufweisen, radika- 
lisch polymerisiert unter Bildung von Folien zwischen 
zwei formgebenden Flachen, wobei die Gesamtheit der 
n Monomeren A), B) und C) sich wie folgt zusammen- 
setzt: 

A) 50-90 Gewichtsprozent 

25 B) 5-40 Gewichtsprozent 

Q 5-45 Gewichtsprozent 

UNTERANSPRUCHE 
so Verfahren nach Patentanspruch, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass als Monomeres (A) Methvlmetha- 
crylat in Mengen von 55-70% der Gesamtheit der 
Monomeren A), B) und C) verwendet wird. 

2. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch ge- 
u kennzeichnet, dass als Acrylsaureester (B) Alkyl- 

(Q-C,,)-, AlkoxyalkyK Epoxyalkvl-, Halogenalkyl- 
Cycloalkyl-, Aryl-, Arylalkyl- oder' Alkylarvlester der 
Acrylsaure verwendet werden. 

3. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch ge- 
40 kennzeichnet, dass als Monomeres (B) Butylacrylat in 

Mengen von 10-20% der Gesamtheit der Monomeren 
A), B) und C) verwendet wird. 

4. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass als Monomere (C) Polyathvlengly- 

u koldiacrylate bzw. -dimethacrylate oder* eemisch'te 
Ester von Polyathylenglykolen mit Acryl- bzw. Metha- 
crylsaure und Propion-, Butter-, Malein-, Fumar-, Ita- 
kon-, Phthal- oder Terephthalsaure, wie z. B. Bis- 
Methacrylat von Maleinsaure-bis-polvathylenglykol- 

w ester, verwendet werden. 

5. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass als Monomeres (C) Polvathylengly- 
kc4-(60O)-Dimethacrylat oder Polya\thylenglykol-(60d)- 
Methacrylai-Propionat in Mengen von 15-20% der 

w Gesamtheit der Monomeren A), B) und C) verwendet 
wird. 



Aschaffenburger Zellstoffwerke 
Aktiengesellschaft 
Vertreten Ammann & Co., Bern 



Anmerkung des Eidg. Amies fur geistiges Eigentum: 
SoUtcn TcUe der Bcschreibung mit der im Patentanspruch 
gegebencn Definition der Erfindung nicht in Einklang stehen, 
so sei daran erinnert, dass gemass Art. 51 des Patentgesetzes der 
Patentanspruch for den sachlichen Geltungsbereich des Patentes 
massgebend ist 



